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Die Erfindung betrifTt Biirsten mit Borsten aus 
Kunststoff-Fasern. 

Kunststoff-Fasern werden wegen ihrer guten 
Eigenschaften schon lange als Borsten fiir Biirsten 
gebraucht, und zwar schatzt man sie vor allem wegen 5 
ihrer hervorragenden Festigkeit und ihrer Bestandig- . 
keit gegen Angriffe durch Chemikalien, Bakterien 
und Insekten. Die iibliche Anordnung der Borsten in 
den Biirsten erfolgt dadurch, daB die Borsten in 
Form einer Vielzahl einzelner Faserbiindel in vor- io 
geformten Vertiefungen des Borstentragers mittels 
Drahtschlingen eingezogen, eingedreht oder einge- 
preBt oder darin unter Verwendung von Pech, : 
Natur- oder Kunstharz, gegebenenfalls unter Er- 
hitzen, befestigt werden. 15 

Ein Nachteil dieser bekannten Anordnungen ist, 
daB sich infolge des mehr oder minder groBen Ab- 
stands zwischen den einzelnen Faserbiindeln in den 
Raumen zwischen den Bundeln leicht Schmutz an- 
sammeln kann, der nur schwer zu entfernen ist. 20 
AuBerdem ist die iibliche Herstellung der Biirsten 
umstandlich und zeitraubend, da alle Faserbiindel 
einer Biirste einzeln angebracht und befestigt werden 
miissen. 

Diese Nachteile entfallen bei Biirsten mit Borsten 25 
aus Kunststoff-Fasern, bei denen ein Borstentrager 
verwendet ist, auf dem erflndungsgemaB mit einem 
Klebemittel die Fasern — wie an sich bekannt — 
durch elektrostatische Beflockung im elektrischen 
Hochspannungsfeld verankert sind. 30 

Das Verfahren der elektrostatischen Beflockung 
ist bekannt und wird z. B. zur Herstellung von sarnt-, 
pliisch- oder wildlederartigen Artikeln verbreitet an- 
gewandt. Hierbei handelt es sich urn ziemlich diinne 
Fasern, wahrend fiir Biirsten Fasern von mindestens 35 
etwa 0,07 mm Dicke in Betracht kommen. 

Es wurde gefunden, daB durch elektrostatische 
Beflockung hergestellte Biirsten vorzUgliche^ Eigen- 
schaften haberi, welche diejenigen der ublichen 
Biirsten in vieler Hinsicht sogar ubertreffen. So ist 40 
es z. B. ein Vorzug der erflndungsgemaBen Biirsten, 
daB die Faserdichte sehr hoch gewahlt werden kann 
und daB alle Fasern praktisch parallel zueinander 
stehen, wodurch sich eine sehr intensive Burst- und 
Reinigungswirkung ergibt. Ein weiterer Vorteil ist, 45 
daB die Biirsten eine vollig gleichma&ige Faserauf- 
lage aufweisen, zum Unterschied von den iiblichen 
Biirsten, die aus einzelnen, voneinander abstehenden 
Faserbiindeln zusammengesetzt sind. Dadurch ent- 
fallen die leeren Raume zwischen den Faserbiindeln,' 50 
und die Moglichkeit einer Schmutzansammlung im 
Tnnern der , Biirsten ist bedeutend geringer. 
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Als Fasermaterial eignen sich alle fiir die elektro- 
statische Beflockung iiblichen Kunststoff-Fasern, z. B. 
Fasern aus Reyon, Celluloseestern, Polyamiden, 
Polyestem, Polyvinylchlorid, Poly aery In itril usw. Je 
nach Art, Lange und Dicke der verwendeten Fasern 
erhalt man Biirsten verschiedener Qualitat und Harte. 
Wahrend die ublichen Fasern im allgemeinen einen 
mehr oder minder runden Querschnitt aufweisen, 
lassen sich auch besondere Biirsteneffekte diirch Ver- 
wendung von profilierten 4 7 asern erreichen, welche 
trt- oder polygonale oder irgendwelche anderen, nicht 
runden Querschnittsformen aufweisen. 

Als Beispiele von mit Polyamidfasern elektro- 
statisch beflockten Biirsten seien im folgenden Titer, 
Durchmesser und Lange der verwendeten Fasern so- 
wie Gewicht und Dichte der Faserauflage und Quali- 
tat der Biirsten angegeben: 
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Titer 
(tex) 


nzelfaser 
Durch- 
messer 
(mm) 


h 

Lange 
(mm) . 


' . Faser 

Gewicht 
(g/m 2 ,) 


auflage 

Dichte 
(N/m 2 ). 


Qualitat 

.der 
Biirsten 


50 
24 
9 


0,23 
0,16 
0,10 


10 

5 

5 . 


1500 
1000 
800 


3 - 10 6 
8-10 6 
IT- 10« 


. sehr hart 
hart 
weich 



Als Tragersubstanz fiir die Aufnahme der Fasern 
kann man jedes Material benutzen, das sich mit 
einem Klebemittel versehen und im elektrischen 
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Hochspannungsfeld elektrostatisch bcflocken laBt, 
wie z. B. Papier, Textilien, Holz, Metalle, Kunst- 
stoffe usw. Die Tragermaterialien konnen auch in den 
verschiedensten Formen vorliegen, d. h. r sie konnen 
nicht nur, wie meist iiblich, flach scin, sondern auch 5 
gebogene, scheiben-, draht- oder zylinderformige Ge- • 
stalt haben. Aus ebenen beflockten Flachen lassen 
sich ferner leicht und schneli durch Ausschneiden 
oder Ausstanzen alle moglichen gewiinschten Formen 
hcrstellen und durch Verkleben, Verschrauben, Ver- io 
nieten usw. auf anderen Unterlagen befestigen. Auf 
diese Weisc kann man auch Biirsten in Formen her- 
stcllen, welche nach den iiblichen Herstellungs- 
methoden gar nicht oder nur auf sehr umstandliche 
Weise erhaltlich sind. Da die Tragersubstanz sehr 15 
diinn sein kann und wegen der hohen Faserdichte 
die Anwendung kiirzerer Borsten als bei den iiblichen 
Biirsten moglich ist, lassen sich die erfindungsgema- 
Ben Biirsten auch in auBerordentlich fiacher Form 
hcrstellen, was z. B. ein besonderer Vorteil fiir die 20 
Erzeugung kleiner Taschenbursten ist- 



4 

Verwendung konnen die erfindungsgemaBen Biir- 
sten schlieBIich fiir alle Zwecke flnden, fiir welche 
Biirsten iiberhaupt verwendet werden, also zum Rei- 
nigen, Fegen, Schleifen, Polieren usw. Erwahnt sei 
die Verwendung fiir Kleider-, Schuh- und Zahn- 
biirsten, Reinigungsbiirsten fiir Teppiche, FuBboden, 
Gcrate, Maschinen und alle moglichen Gebrauchs- 
gegenstande, Schleif- und Polierbiirsten in Scheiben- 
form und spiralformige Zylinderbiirsten zum Reini- 
gen von Rohren und Befordern von Material. 



Patentanspruch: 

Biirste mit Borsten aus Kunststoflf-Fasern mit 
einem Mindestdurchmesser von 0,07mm, ge- 
kennzeichnet durch die Verwendung eines 
Borstentragers, auf dem mit einem Klebemittel 
die Fasern — wie an sich bekannt — durch elek- 
trostatische Beflockung im elektrischen Hoch- 
spannungsfeld verankert sind. 
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